WIRE  GAUGE  STANDARDS
711
WRIGHT WIRE Co. Music WIRE GAUGE
(n/Hi|t' Xo.	Diameter	Gauge Xo.	Diameter	1   Gauge Xo.	j, Diameter \\ "\	Gauge No.	1 Diameter
2/0	0-0085	8	0-020	17	0-038     i	26	0-063
0	0-009	9	0-022	18	0-0405   !	27	0-067
1	0-010	10	0-024	19	0-042     i	28	0-071
<>	0-011    j       11		0-026	20	0-044	29	0-0745
3	0-012    !       12		0-028	21	0-046	30	0-078
4	0-013            13		0-0305	22	0-0485   |	31	0-082
5	0-014     *       14		0-0325	23	0-0505   !	32	0-086
6	0-016            15		0-034	24	0-0545   i	33	:   o-o9o
7	0-018            1C		0-036	25	0-0585	34	0-096
ENAMELLED COPPER WIRE
The following Table gives the maximum overall diameters laid down in B.S.I. Specification No. 156 of 1932.
	j	Maximum			Maxi?nwn
	Nominal    i	Overall		1    Nominal	Overall
Size S.W.G.	Diameter of Bare Wire	Diameter of Enamelled	Size S.W.G.	Diameter of ;   Bare Wire	Diameter of Enamelled
		Wire		\	Wire
	Inch        i	Inch		\        Inch	Inch
10	0-128	0-134	28	0-0148	0-0164
11	0-116	0-122	29	0-0136	0-0151
12	0-104        |	0-110	30	1       0-0124	0-0138
__ ,	0-100	0-106	31	0-0116	0-0129
13	0-092	0-0980	32	1       0-0108	0-0121
__	0-084        ;	0-0895			
			33	0-0100	0-0112
14	0-080	0-0850	34	i       0-0092	0-0103
__	0-076	0-0805	35	0-0084	0-0095
15	i       0-072        i	0-0760	36	i       0-0076	0-0086
16	!       0-064        i	0-0675	37	0-0068	0-0078
17	0-056        j	0-0590			
	i		38	0-0060	0-0069
18	0-048        !	0-0508	39	:       0-0052	0-0061
19	0-040	0*0425	40	0-0048	0-0056
20	"    0-036        !	0-0384	41	0-0044	0-0052
21	0-032	0-0343	42	1       0-0040	0-0048
22	0-028	0-0302			
			43	i       0-0036	0-0044
23	0-024	0-0261	44	1       0-0032	0-0039
24	0-022	0-0240	45	0-0028	0-0035
25	0-020	,  0-0220	46	0-0024	0-0030
26	0-018	0-0198	47	0-0020	0-0026
27	0-0164	0-0181		i	
The reader is also referred to Wire and Wire Gauges .in which all of the wire-gauge standards are given.